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Aditivos para materiales de construcci6n conglomeran- 
tes, composiciones que contienen el aditivo y uso del 
aditivo en materiales de construcci6n conglom eran- 
tes. - 



Se describe un aditivo retenedor de agua para 
materiales de construcci6n conglomerantes , libre de 
derivados celul6sicos, que comprende al menos una 
arcilla de grado reol6gico, pref erentemente sepioli- 
ta, y una goma natural modificada tal como goma guar, 
as! como composiciones conglomerantes que contienen 
el aditivo, as! como el uso del aditivo para diversos 
materiales de construcci6n a base de yeso y de morte- 
ros especiales. 
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aditivo, asi como el uso del aditivo para diversos materiales de 
construccion a base de yeso y de morteros especiales . 
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TITULO DE LA INVENCI6N 

ADITIVO PARA MATER I ALES DE CONSTRUCCI6N CONGLOMERANTES , 
COMPOSICIONES QUE CONTIENEN EL ADITIVO Y USO DEL ADITIVO EN 
MATERIALES DE CONS TRUCC 1 6N CONGLOMERANTES 
5 CAMPO TfeCNICO DE LA INVENCI6N 

La presente invenci6n se encuadra dentro del 
campo de los compuestos y compos iciones utiles como 
materiales de construccion conglomerantes , y mas concreta- 
mente en el sector de los aditivos retenedores de agua para 

10 materiales de construcci6n conglomerantes tales como los 

morteros especiales y los yesos . 
ESTADO DE LA TfeCNICA ANTERIOR A LA INVENCI6N 

En los Ciltimos anos, las composiciones 
aditivadas de materiales de construcci6n conglomerantes se 

15 estcln utilizando cada vez mSs en sustituci6n de los 

materiales de construcci6n conglomerantes, ya que presentan 
ventajas notables tanto en cuanto a sus condiciones de 
puesta en obra, tales como la mane jabilidad, grado de 
adherencia inicial y poder de retenci6n de agua durante el 

20 amasado, etc., como en cuanto a sus propiedades finales, 

como por ejemplo sus cualidades de adherencia, resistencia 
y acabado . 

Estas composiciones aditivadas de materiales 
de construcci6n conglomerantes incorporan aditivos, 

25 adicionales a los componentes de los materiales de cons- 

trucci6n conglomerantes tradicionales , que confieren las 
propiedades ventajosas anteriormente mencionadas . 

Dentro de las diferentes clases de materiales 
aditivados conglomerantes de construcci6n, existen unos 

30 cuyas propiedades finales requieren la utilizaci6n de un 

agente espesante y retenedor de agua. Entre estos materia- 
les se encuentran los morteros especiales y los yesos que 
se emplean en aplicaciones tan diversas como por ejemplo la 
union entre cerramientos o soleras con distintos materiales 

35 cer&micos, revestimientos de fachadas, reparacion y 
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enlucido . 

El agente retenedor de agua es un producto que 
debido a su estructura molecular y a sus propiedades 
superf iciales se une al agua mediante enlaces debiles y 
5 retienen el agua en la matriz de los conglomerantes durante 

el proceso de fraguado y endurecimiento . Tambien mejoran la 
reologia en la pasta que se forma. Los aditivos retenedores 
de agua convencionalmente empleados para materiales de 
construcci6n conglomerantes tales como morteros y yesos, se 
10 basan en derivados celul6sicos, no conociendose hasta la 
fecha de la presente invenci6n alternativa alguna a los 
mismos . 

La solicitud de patente europea EP-A-0773198 
describe un sistema espesante que contiene al menos un 6ter 
15 celuldsico, un eter de almid6n, componentes espesantes y un 

silicato de capas como la sepiolita, la bentonita y otras 
arcillas, que corresponde a tal aditivo del mercado. 

Los derivados celul6sicos confieren, en base 
a sus efectos espesantes, una mayor consistencia a los 
20 materiales de construcci6n conglomerantes ademas de 
aumentar su capacidad de retenci6n de agua y de adherencia. 
Sin embargo, los derivados celul6sicos tienen la desventaja 
de ser relativamente ,costosos por lo que los materiales de 
construcci6n conglomerantes tales como los morteros y yesos 
25 tradicionales, carentes o con dosif icaciones inferiores a 

las necesarias de tales derivados, siguen empleandose, 
pesar de sus cualidades inferiores frente a las composicio- 
nes aditivadas, para muchas aplicaciones donde realmente el 
uso de una composici6n conglomerate suf icientemente 
30 aditivada seria mas adecuado. 

OBJETO DE LA INVENCI6N 

Es un objeto de la presente invenci6n superar 
los inconvenientes de las compos iciones conglomerantes 
aditivadas convencionales , tales como yesos y morteros 
35 especiales, que comprenden derivados celul6sicos, mediante 



a 
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la sustituci6n de tales derivados por un nuevo aditivo que 
permite conseguir cualidades de puesta en obra y finales al 
menos anSlogas a los de dichas composiciones aditivadas 
convencionales y a la vez permite una reducci6n del coste 
5 total de las composiciones finales. 

Es un ulterior objeto de la invenci6n, poner 
a disposici6n un nuevo aditivo que mejore al menos una de 
las cualidades de puesta en obra y finales frente a dichas 
composiciones conglomerantes aditivadas convencionales . 

10 Es otro objeto de la invenci6n poner a 

disposici6n un nuevo aditivo para yesos, morteros cola, 
monocapa y especiales. 

La presente invenci6n tambien tiene por objeto 
composiciones aditivadas a base de morteros y yesos que 

15 contienen el aditivo asi como el uso del nuevo aditivo en 

morteros especiales y yesos . 
DESCRIPCI6N de LA INVENCI6N 

Los objetos anteriormente definidos se 
consiguen mediante un nuevo aditivo para composiciones de 

20 materiales de construcci6n conglomerantes, libre de 

derivados celul6sicos, cuyo aditivo comprende al menos un 
componente mineral s61ido seleccionado entre arcillas, y al 
menos una goma natural modificada, en el que el componente 
mineral es un componente mineral microf ibroso seleccionado 

25 entre arcillas de grado reol6gico» 

Pref erentemente, el aditivo segun la invenci6n 

comprende 

20-75%, y mcls pref erentemente 35-60%, del 
componente mineral; 
30 - 25-80%, y mSs pref erentemente 40-65%, de una 

goma natural modificada. 

Segtin la invenci6n, el componente mineral 
puede seleccionarse entre arcillas de grado reol6gico tales 
como bentonita, atapulgita, sepiolita y mezclas de las 
35 mismas. Pref erentemente la arcilla de grado reologico es 



sepiolita . 

La sepiolita de grado reol6gico, obtenida a 
partir sepiolita natural mediante procesos de micronizaci6n 
en humedo, se dispersa f&cilmente en agua y otros liquidos 
polares, y presenta una superficie externa con un alto 
grado de irregular idad, una elevada superficie especlfica, 
superior a 300m 2 /g y una elevada densidad de centros 
activos para la adsorci6n, que le confieren una muy elevada 
capacidad de retenci6n de agua al ser capaz de formar, con 
relativa facilidad, puentes de hidr6geno con dichos centros 
activos. El carScter microf ibroso de las particulas de la 
sepiolita de grado reol6gico hace que 6sta sea un material 
de elevada porosidad y baja densidad aparente, Por las 
propiedades anteriormente mencionadas , la sepiolita de 
grado reol6gico es capaz de formar pastas de elevada 
viscosidad con excelente comportamiento tixotr6pico y 
pseudopl&stico. Cuando la sepiolita de grado reol6gico se 
anade, junto con una goma natural modificada, a materiales 
de construccidn conglomerantes tales como morteros especia- 
les y yesos, se mejora la adhesividad, cohesi6n, rendimien- 
to superficial, estabilidad y textura del mortero y del 
yeso. Adicionalmente, la sepiolita de grado reol6gico 
presenta una capacidad de cambio cati6nico muy baja y una 
interacci6n con electrolitos muy d§bil, lo cual a su vez 
resulta en que la sepiolita de grado reol6gico prScticamen- 
te no se ve afectada por la presencia de sales en el medio 
en el que se encuentra, y por tanto permanece estable en un 
amplio rango de pH. Esta tiltima caracteristica resulta de 
suma importancia ya que los materiales de construcci6n 
conglomerantes suelen constituir un medio con un elevado 
contenido en sales. 

En la patente europea EP-A-0170299 se describe 
una sepiolita de grado reol6gico adecuada como componente 
de aditivo segun la presente invencion. 

La goma natural modificada puede seleccionarse 
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entre combinaciones de los monosac&ridos glucosa, manosa, 
galactosa y/o Scido glucour6nico, modif icados mediante 
reacciones sucesivas de alcanilizacion y eterif icacidn con 
6xido de etileno y/u oxido de propileno y/u oxido de 
5 butileno. Pref erentemente, la goma natural modif icada es un 

galactomano, es decir, polisacaridos formados exclusivamen- 
te por galactosa y manosa y modificados por eterif icaci6n 
con 6xido de polipropileno . 

Estas gomas naturales presentan una cadena 

10 principal sustancialmente id6ntica a la estructura quimica 

de la celulosa pero difieren de 6sta ultima en que poseen 
cadenas laterales de los otros mon6meros . Su propiedad 
funcional m£s destacable es la de agente reol6gico en 
fluidos acuosos y la de ser un eficaz retenedor de agua. De 

15 acuerdo con la presente invenci6n, una goma natural 

modificada que se emplea pref erentemente es goma guar 
modif icada. 

Opcionalmente, el aditivo segun la presente 
invenci6n puede complementarse con otros agentes espesantes 
20 como por ejemplo almidones modificados o poliacrilamidas • 

El aditivo segtin la presente invenci6n, puede 
prepararse mediante mezclado de sus componentes sin que sea 
necesario algun orden especifico de adici6n, por ejemplo 
durante 5 minutos en una mezcladora en V hasta obtener un 
25 producto homog6neo, 

Para adicionar el aditivo a un material de 
construcci6n conglomerante como por ejemplo a un mortero 
especial o a un yeso, el aditivo puede mezclarse con junta- 
mente con las fracciones de 3ridos y cemento durante la 
30 fabricaci6n en el caso de los morteros especiales o, en el 

caso de los yesos, durante la fabricaci6n de los yesos. 
Asimismo / el aditivo segtin la presente invenci6n tambi6n 
puede anadirse In situ durante el mezclado con el agua de 
amasado . 

35 La incorporacion del aditivo de la presente 
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invenci6n en materiales de construcci6n conglomerantes, 
tales como morteros especiales y yesos, implica las 
siguientes caracteristicas : 

- Gran capacidad de retenci6n de agua que 
5 posibilita que los materiales de construcci6n conglomeran- 

tes presenten buenas propiedades en estado fresco y en 
estado endurecido 

- Ausencia de segregaciones y exudaciones, 
basada en las cualidades reguladoras de la viscosidad y 

10 tixotr6picas del aditivo que contribuyen a la homogeneidad 

de la composici6n de los materiales conglomerantes 

- Mane jabilidad basada en un aumento del 
car&cter tixotrdpico conferido al material conglomerante 
por el aditivo, lo cual permite una reducci6n de los costes 

15 de raano de obra para alcanzar un acabado final satisfacto- 

rio 

- Aumento de la capacidad recubriente por unidad 
de masa del material conglomerante al mejorar su tixotropla 
y plasticidad 

20 - Posibilidad de obtener sobresalientes acabados 

finales con texturas superf iciales muy lisas, al conferir 
el aditivo una consistencia suave y pl&stica 

- Gran adl^erencia tanto en estado fresco como en 
estado endurecido* 

25 La posibilidad de prescindir de derivados 

celul6sicos, para conseguir las cualidades anteriormente 
mencionadas en materiales conglomerantes, permite obtener 
una reducci6n del coste del material conglomerante frente 
a los materiales conglomerantes que comprenden derivados 

30 celul6sicos. 

MODOS DE REAIjI Z ACl6N DE IA INVENCI6N 

La presente invenci6n se ilustra adicionalmen- 
te en base a los siguientes ejemplos de realizaci6n. 

35 Ejemplo 1: Se prepararo una muestra de 50kg del aditivo 
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segun la invenci6n mezcldndose en una mezcladora en V 
durante 5 minutos, los siguientes componentes : 

24kg de sepiolita de grado reoldgico de TOLSA, 
5 S.A., Madrid (Espana) 

26kg de hidroxipropilguar 

obteni6ndose un producto homog6neo. 

10 Ejemplo 2: Se prepararon dos muestras de un mortero cola, 

una con un derivado celul6sico comercial como aditivo, y la 
otra con el aditivo segun la presente invencidn preparado 
de acuerdo con el ejemplo 1. Para ello, se mezclaron 
durante 5 minutos cemento Portland, Sridos gruesos con un 

15 tamano de particula inferior a 1mm, 3ridos finos con un 

tamano de particula inferior a 0,5mm, y respectivamente uno 
de los aditivos antes mencionados, y se amas6 cada una de 
las muestras hasta obtener morteros cola de las caracteris- 
ticas que se especifican en la siguiente tabla: 



20 



25 



Tabla 1: 

Muestra Cemento Arena gruesa Arena fina Agua Derivado Aditivo 

Portland (p.p) (p-P> <P*p) Celulosico invencion 

IIB-45A (PP> <P-P) 
(PP) 

I 310 560 130 250 3 0 

II 310 560 130 250 0 6,3 



El coste de la adicion del aditivo por cada 
tonelada de mortero cola, era de aproximadamente 3.220,- 
ptas/t para la muestra I, es decir para el aditivo conven- 
30 cional, y de 2-250,- ptas/t para la muestra II, es decir 

para el aditivo segtin la presente invenci6n. 

Las propiedades de los morteros cola segtin las 
muestras I y II se evaluaron de acuerdo con las normas 
europeas sobre adhesivos para baldosas cer&micas . Se 
35 testifico la retencion de agua, la consistencia , el 
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deslizamiento vertical, adherencia a 28 dlas y manejabili- 
dad despuSs de 20 minutos y a 28 dlas de los morteros cola 
preparados. Los resultados se reflejan en la siguiente 
tabla : 

Tabla 2 ; 

Muestra Retencion Consistencia Deslizamiento Adherencia Mane jabi lidad a 

de agua (%) (nm) vertical (nwn) 28 dias 20 min y 28 dlas 

(kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) 

I 99,93 180 0 11 9,1 

II 99,94 180 0 11,1 9,0 



Los resultados muestran que el aditivo objefca 

• • • 

de la presente invenci6n (=muestra II) confiere al meriSS 
15 las mismas propiedades que el aditivo convencional a basf 

de derivados celul6sicos, pero a un coste sustancialmeht-e] 

• 9 • • 

menor. 

Ejemplo 3: Se prepararon dos muestras de un mortero cola;. 

20 una con un derivado celul6sico comercial como aditivo, Y.£k 

otra con el aditivo segtin la presente invencidn prepared; 
de acuerdo con el ejemplo 1. Para ello, se mezclaxpn. 
durante 5 minutos ceipento Portland, &ridos gruesos con un 
tamano de particula inferior a 1mm, ciridos finos con un 

25 tamano de particula inferior a 0,5mm, y respectivamente uno 

de los aditivos antes mencionados, y se amas6 cada una de 
las muestras hasta obtener morteros cola de las caracteris- 
ticas que se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 3: 

30 Muestra Cemento Arena gruesa Arena fina Agua Derivado Aditivo 

Portland (P-P> (P-P> <P*P> Celulosico invencion 

IIB-45A (p-p) (PP> 

(PP) 

III 200 600 200 250 2,5 0 

IV 200 COO 200 250 0 5,6 



35 



• 
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El coste de la adicion del aditivo por cada 
tonelada de mortero cola, era de aproximadamente 2.875,- 
ptas/t para la muestra III, es decir para el aditivo 
5 convencional , y de 2.200,- ptas/t para la muestra IV, es 

decir para el aditivo segun la presente invenci6n. 

Las propiedades de los morteros cola segun las 
muestras III y IV se evaluaron de acuerdo con las normas 
europeas sobre adhesivos para baldosas cerdmicas . Se 
10 testified la retenci6n de agua, la consistencia, el 

deslizamiento vertical, adherencia a 28 dias y manejabili- 

dad despu6s de 20 minutos y a 28 dias de los morteros cola 

• • • 
* 

preparados. Los resultados se reflejan en la siguiente 

• • • 

tabla: "I** 

• • • 

15 Taoia 4: .... 

Muestra Retencion Consistencia Deslizamiento Adherencia Mane j abi 1 id<a** -a 

de agva (%) (nrn) vertical (rrm) 28 dias 20 nun y 29 MiasZ 

(kg/cm 2 ) (kg/cm 2 ) 

Ill 99,93 180 0 12,2 10,0 ••••J- 

20 IV 99,93 180 0 12,0 10,3 • 

• • • • 

• • • 

Los resultados muestran que el aditivo obj.erfeq 

• • • 

de la presente invencion (=muestra IV) confiere al menos 
las mismas propiedades que el aditivo convencional a base 
25 de derivados celul6sicos, pero a un coste sustancialmente 

menor . 
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REIVINDICACIONES 

1. Aditivo para composiciones de materiales de 
construcci6n conglomerantes que comprende un componente 
mineral solido seleccionado entre arcillas, caracterizado 

5 porque comprende al menos una goma natural modificada, y 

porque el componente mineral est<£ seleccionado entre 
arcillas de grado reol6gico. 

2. Aditivo segun la reivindicaci6n 1, caracteri- 
10 zado porque el aditivo comprende al menos 

20-75% en peso del componente mineral; 

25-80% en peso de goma natural modificada..:. 

• • . 
... . 
. ... . 

3 # Aditivo segun la reivindicacion 1, caracter^ 

15 zado porque comprende 

35-60 % en peso del componente mineral; 

40-65 % en peso de goma natural modificada /* : 

* . • 

4 # Aditivo segtin la reivindicaci6n 1, 2 o;"3v 

. * 

20 caracterizado porque el componente mineral se seleccitohaJ 

entre arcillas de bentonita, atapulgita, sepiolita^r'y 

mezclas de las mismas. 

5 # Aditivo segtin la reivindicaci6n 3, caracteri- 

25 zado porque el componente mineral es sepiolita de grado 

reol6gico . 

6# Aditivo segtin la reivindicaci6n 1, 2 o 3, 

caracterizado porque la goma natural modificada es al menos 
30 una combinaci6n de al menos dos de los monosacSridos 

glucosa, manosa, galactosa, y &cido glucuronico, modifica- 
da mediante eterif icaci6n . 

7s Aditivo segun la reivindicacion 6, caracteri- 

35 zado porque la combinacion de monosacaridos esta eterifi- 
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cada con un 6xido de alquileno seleccionado entre 6xido de 
etileno, 6xido de propileno, y 6xido de butileno. 

8. Aditivo segun la reivindicacion 7, caracteri- 

zado porque la combinacion de monosacaridos es un galacto- 
manano . 



g # Aditivo segun la reivindicaci6n 1, 2 o 3, 

10 caracterizado porque la goma natural modificada es goma 

guar modificada. 



• • * 

10. Una composicion aditivada de material de cort^y 
15 trucci6n conglomerante que comprende al menos una £racci6^ 

seleccionada entre una fraccion de cemento y £ridos, y 
fracci6n de yeso, caracterizado porque comprende ademSs: 
0,05 - 1,2% en peso del aditivo definido en cualquiera cJe 
las reivindicaciones 1-9. 

20 

11. una composicion aditivada segun la reivind;Lca 
cion 10, caracterizado porque comprende 0,2-0,9% en P^p© : 
del aditivo. 

25 12. Uso de un aditivo segun cualquiera de las 

reivindicaciones 1-9 como componente en una composici6n 
util como material de construcci6n conglomerante. 

13 # uso de un aditivo segun la reivindicaci6n 12, 

30 en el que el material de construcci6n conglomerante es un 

mortero especial. 

14. uso de un aditivo segun la reivindicaci6n 12, 

en el que el material de construccion conglomerante es un 
35 yeso. 
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